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10 p. 100 à volume égal. A résistance égale, le poids est 2,39 fois moins grand. La proportio-n est de 3,44 par rapport au cuivre : le tout indépendamment de la résistance chimique à l'eau de mer. L'emploi du bronze d'aluminium pour les navires sera donc la source de grandes économies.
Une autre économie résultera encore de la possibilité de réemployer la matière arrivée à sa limite d'usure sans perte de poids notable.
On peut encore employer le bronze d'Aï, pour la fabrication des cylindres tamiseurs dans les papeteries ou autres industries; pour les cylindres compresseurs de toute espèce et, en général, pour tout emploi où on exige un métal dur et résistant sans être cassant.
C'est ainsi qu'il est encore tout indiqué pour les collecteurs de dynamos-, pour les buses clés hauts fourneaux où les ruptures sont à redouter à haute température.
Enfin, un grand avenir est réservé à cet alliage pour les bouches à feu.
Nous avons déjà vu qu'à égalité de résistance il est 2,5 fois plus léger que le bronze ordinaire d'étain. Il est même supérieur à l'acier fondu, puisqu'a égale résistance il est susceptible d'un allongement de 2 à 3 fois plus grand.
Il résiste mieux que le bronze ordinaire à l'action chimique des gaz de la poudre et n'est pas exposé, comme lui, à la production des cavités par liquation..
Ensuite, il s'échauffe moins au tir à cause de sa grande chaleur spécifique et permet ainsi de tirer un plus grand nombre de coups de suite qu'avec les canons en bronze d'étain ou en acier.
De plus, la résistance du bronze d'Aï, ne décroît sérieusement qu'à partir de 350 degrés. A 300 degrés, elle est encore de 4o kilogrammes, tandis que celle du bronze phosphoreux n'est plus que de 13 kilogrammes (Unwin).
II remporte sur l'acier par son inoxydabilité.
Enfin, ainsi que M. Cowles l'a fait remarquer à l'institut cTAnnapolis, il y a quatre années déjà, un canon en bronze d'Aï, hors d'usage peut être refondu à peu de frais, tandis qu'un canon en acier, dans les mômes conditions, n'est plus que de la ferraille.
Nous appelons l'attention de l'administration de la guerre sur ces propriétés remarquables du bronze d'Aï, qui, à notre avis, doit remplacer toute autre matière employée à la fabrication des bouches à feu.
Le bronze d'Aï, serait particulièrement avantageux pour les fusils de chasse.
II est excellent pour les ressorts de toute sorte et, principalement pour les ressorts de montre, aussi bien que pour leurs roues d'engrenage; car, par ce temps d'extension des machines électriques, il est utile d'avoir des montres qui ne soient pas sujettes à l'aimantation.
Les bronzes à basse teneur seront réservés pour les objets d'art, candélabres, cafetières, cuillers, etc...
Enfin, on peut aisément le tréfiler.
On a essayé des bronzes à 60 ou 70 p. 100 de AL, ceux-là sont durs et cassants comme du verre et possèdent une belle texture cristalline. L'alliage à 50 p. 100 est au contraire mou; à 30 p. 100 il redevient dur. A 20 p. 100 il a unemeilleur aspect et coûterait moins cher.
